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Patentanspriiche: ^ 

1. Quccksiiberdampfhochdruckentladung, die 
juOer einem Edelgas als Zundgas noch einen Zusatz 5 
zur Fullung von Eisen- und/oder Manganhalogenid 
enthalt. wobei bei Verwendung der Entladung ah> 
UV-Sirah!er der Strahlei 0,01 bis 1 mg/cm 3 metalli- 
sches Eisen odcr/und 0,01 bis 0,5 mg/cm 3 metalli- 
sches Mangan sowie eine zum Eisen-( 1 1)- Halogenid to 
oder/und rum Mangan-(II)-Halogenid aquivalente 
Menge Halogen enthalt, nach Patentanmeldung 

P 18 01 8343, dadurch gekennzeichnct, 
dafl der Strahler als Zusatz Eisenhalogenid und 
0,006 bis 0,6 mg/cm J Zinn-(lV)-Halogenid enthalL 15 

2. Quecksilberdampfhochdruckentladung nach 
Anspruch 1, dadurch gekenr.zeichnet, daB die im 
Strahler enlhaltene Menge an Zinn-(IV)- Halogenid 

0,06 mg/cm 3 betragL 

3. Quecksilberdampfhochdruckenlladung nach 20 
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB als Zinn- 
halogenid Zinnjodid verwendei ist. 



Nach Patentanmeldung P 18 01 8343 isl eine Queck- 
»ilberdampfhochdruckentladung vorgeschlagen wor- 
<Jen, die auBer einem Edelgas als Zundgas noch einen 
Zusatz zur Fullung von Eisen- und/oder Manganhalo- 30 
genid enthalt Bei Verwendung der Entladung als UV- 
Strahler enthalt der Strahler 0,01 bis 1 mg/cm 3 metalli- 
sches Eisen oder/und 0,01 bis 0,5 mg/cm 3 metallisches 
Mangan sowie eine zum Eisen-(l I)- Halogenid oder/und 
aunn Mangan-(ll)-Halogenid aquivalente Menge Halo- 35 
gen. 

Die vorliegende Erfindung isl nun dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Strahler als Zusatz Eisenhalogenid 
und 0.006 bis 0,6 mg/cm 3 Zinn-{lV)-Halogenid enthalt. 
Vorteilhaft ist eine Menge an Zinn-(IV)- Halogenid, vor- 40 
zugsweise Zinnjodid, von 0,06 mg/cm 3 . 

Die Verwendung unter anderem von Eisenjodid, 
Manganjodid bzw. Zinnjodid in Quecksilberdampf- 
hochdruckentladungslampen fur Beleuchtungszwecke 
ist aus der Verdffentlichung in »Journal of the Optical 45 
Society of America« (1964), Bd. 54, Nr. 4, S. 532 bis 540. 
bekannt Demnach richten sich die Untersuchungen in 
dieser Verdffentlichung darauf. diejenigen Metallhalo- 
genidzusatze zum Quecksilber zu finden, mit denen sich 
die hdchste Lichtausbeule und eine gule Farbwiederga- 50 



be der Lampen, also die gunstigsten Eigenschalten der 
Lampen im visuellen Bereich, erzielen lassen. In der Ar- 
beit befindet sich kein Hinweis auf die Eigenschaften 
der Elemente Eisen, Mangan oder Zinn im ultraviolei- 
ten Spektralgebiet Auch in der FR-PS 14 87 804. in der 
eine Quecksilberdampfhochdruckentladungslampe mil 
Zinnhalogenid fur Beleuchtungszwecke beschrieben 
wird, und in der GB-PS 1 1 09 135, mit der eine Queck- 
silherdampfhochdruckentladungslampe mit einem Zu- 
satz von Zinn-, Germanium-, Arsen-, Antimon- oder 
Manganjodid ebenfalls fur Beleuchtungszwecke bean- 
sprucht wird, ist kein derartiger Hinweis enthaltert 

Aus den genannten Literaturstellen sind weder die 
Verwendung von Zinnhalogenid in Verbindung mil 
Eisenhalogenid noch die Eigenschaften dieser Kombi- 
nation zu entnehmen. Somit geht auch nicht daraus 
hervor, durch geeignete Dosierung gemaB der Erfin- 
dung die gegenseitige Abhangigkeit der Strahlungsme- 
chanismen so zu beslimmen, daB die Strahlungseigen- 
schaften der Entladung durch das Zinnhalogenid nicht 
wesentlich beeinfluBt werden und die Schwarzung der 
Brennerwand durch das Zinnhalogenid in dieser Kom- 
bination herabgesetzt werden kann, wie es die vorlie- 
gende Erfindung angibt . , . • 0 ■ ■ 

Die Figur zeigt ein AusfUhrungsbeispiel des Stranlers 
nach der Erfindung. An jedem Ende des Entladungsge- 
faBes 8 aus Quarzglas befindet sich eine vakuumdichte 
Folieneinschmelzung 3, 4, wodurch die Kerndrahte der 
Elektroden 9, 10 aus an sich bekanntem aktiviertem, 
schwer schmelzbarem Material mit dei. Stromzufuh- 
rungen 5, 6 verbunden sind Die Enden des Gefafles 8 
sind mit einem reflektierenden Belag 11 ZrO* ver- 
schcn. Das EntladungsgefaB 8 hat einen Innendurch- 
messer von 20 mm, der Elektrodenabstand betragt 
48 mm, das Volumen etwa 16 cm 3 . Das Entladungs- 
gefaB 8 ist mit etwa 30 mg Quecksilber. 0.5 mg metal- 
lischem Eisen und einer zu Eisen-(I I)- Halogenid 
aquivalenten Menge Jod, 1 mg Zinn-(IV)r)odid, sowie 
mit 20 Torr Argon als Grundgas gefUllt. Der Brenner 
wird mit 3.5 Ampere und 125 Volt und einer Leistungs- 
aufnahme von 400 Watt betrieben. 

Das Spektrum eines Stranlers mit einem mit Queck- 
silber und Eisenhalogenid gefOllten Brenner wird durch 
den Zusatz von Zinnjodid kaum beeinfluBt. Jedoch er- 
gibt sich durch das Zinnjodid der wesentliche Vorteil, 
daB der im Laufe der Betriebszeit des Stranlers unver- 
meidliche ROckgang der UV-Strahlungsausbeute in 
weit geringerem MaBe auftritt So ist die UV-Strah- 
lungsausbeute z.B. noch nach Qber 100 Slunden kon- 
stant. 
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